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Verfahren zurn Farben und Bedrucken von Polyester- 
f asermateri a lien 



Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstel- 
lung von waschechten marinebl auen Farbungen auf ganz 
Oder teilwelse aus Polyester bestehenden Faserroateri a- 
lien nach einer therimschen Beanspruchung . 

Es ist allgemein bekannt, daB Farbongen von Polyester- 
textilmaterialien infolge einer in der Praxis iiblichen 
nachtragl ichen Warmebehandl ung (z.B. Thermofixieren bei 
IBO-C) schlechte NaBechtheiten, insbesondere eine 
ungenugende Waschechthel t bei 60»C mit Haushalts- 
waschmitteln gemaB DIN 54 017, aufweisen. 

Diese unerwunschte Erscheinung wird auf die Neigung 
praktisch aller im Handel befindlichen Dispersions- 
farbstoffe zum Thermomigrieren zuriickgef iihrt . Der 
sich durch die Hitzebehandlung auf der Faseroberf 1 ache 
angesammelte Farbstoff wird bei der Wasche abgelost 
und farbt die in jenem Standardtest verwendeten Begleit- 
gewebe mehr oder weniger stark an. 

Besonders nachteilig macht sich dieser Effekt bei marine- 
blauen Farbongen aus texturiertem Polyester- oder 
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Polyester/Baumwonmaterial len fur bei spiel swel se Sport- 
bek 1 el dungsarti kel n bemerkbar. Diese Artikel sind 
bekanntlich haufig zur Verzierung mit weiBen Gewebeab- 
schnitten aus dem gleichen oder einem anderen (z.B. Poly- 
5 amid-) Fasermateri al abgesetzt. die dann bei der Wasche 
angeschmutzt werden. 

Es ist deshalb bereits vorgeschl agen worden, zur Vermeidung 
von Echthei tsverlusten durch Thermomigration die gefarbte Ware vor 
dem Thermof i xieren mit ausgewahlten Hilfsmittein auf 
10 Basis von Polysi 1 oxanen und zi nnorgani schen Verbindungen 
(z.B. CYCLANON ® 5708 / 5709 der BASF) zu behandeln. 

Abgesehen davon. daB dieses Verfahren nicht universe!! 
fur a!le handel siibl i chen Farbstoffe sowie fur den in 
der Praxis bedeutenden Polyester/Baumwoll -Artikel an- 
15 wendbar ist, belastet es durch seine relative aufwendige 
Applikation (die Behandl ungsbader mussen stets frisch 
angesetzt werden) und die nicht gerade preiswerten 
Chemikalien die Farbekosten. 

Oberraschenderwei se wurde nun gefunden, daB man diese 
20 Nachteile beseitlgen und bei Anwendung peroxi dha! ti ger 
Waschmittel zu ei nwandf reien Wa schergebni s sen gelangen 
kann, wenn man die genannten Fa sermaterial ien mit marine- 
blauen Fa rbs tof f gemi schen farbt, die als B! aukomponente 
mindestens einen Farbstoff der Formel 



25 




(I) 



CN 



NHAc 



enthalten, worin 
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Ac einen Acylrest, 

Rj einen Alkyl- oder Al koxya 1 kyl res t , 

Oder einen Aralkyirest und 
R3 Rj, Wasserstoff, einen Alkoxyrest oder - 

5 gemeinsam mit R^ - eine AUylengruppe bedeuten. 

Geeignete Acylreste sind solche der Forme! -COR. worin 

R Wasserstoff. Cj-Cg-Alkyl. gegebenenf a 11 s durch C -C - 

Alkyl. Cj-C^-Alkoxy oder CI substi tuiertes Phenyl ode? 
Thienyl bedeutet. 

10 Geeignete Alkyl-. und Alkoxyreste sind solche mit 1 - 4 
C-Atomen. Geeignete Aralkylreste sind C. -C,-A1 kyl phenyl - 
reste. die im Phenylkern wie oben angegeben substituiert 
sein kdnnen. 



15 Geeignete Al kyl enreste . die und R3 gemeinsam unter 
RingschluB bilden kbnnen, sind solche mit 2 oder 3 
Kettengl i edern . Bevorzugt ist der Rest 

-C - CH^ - CH - , 
CH3 CH, 



Bevorzugte Farbstoffe sind solche der Formel I. 
20 worin 

Ac fur Acetyl. Propionyl, n/i-Butyryl oder Benzoyl. 

Rj fur Ethyl. n-Propyl, n-Butyl oder Methoxy(Ethoxy) 

ethyl. 

R^ fiir Rj, Benzyl oder Phenylethyl und 

25 R3 fiir H Oder Methoxy stehen. 
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Die erf 1 ndungsgemaB in den Mar 1 nebl aumi schungen zu ver- 
wendenden Farbstoffe liefern auf Polyesterf asermateri- 
alien nach einer thermischen Behandlung (z.B- 30 sec. 
180°C) Waschechthei ten von mindestens 4 gemaS DIN 54 017. 

Dieser Effekt war in keiner Weise vorhersehbar , 
da strukturell sehr ahnliche. handel sUbl i che Farbstoffe 
wie z.B. Farbstoffe der Forme! I. worin die 2-Nitro- 
gruppe in der Di azokomponente durch eine CN-Gruppe 
ersetzt ist, oder die hier ebenfalls nicht beanspruchten 
Farbstoffe der Forme! I, worin fur Wasserstoff steht. 
deut!ich sch!echtere Waschechthe i ten unter den oben 
erwahnten Bedingungen ergeben. 

Die erf indungsgemaB* zu verwendenden Bl auf a rbs tof f e sind 
an sich bekannt und bei spie! swei se in folgender Patent- 
!iteratur beschrieben: OE-A 19 23 592 . DE-A 20 15 351, 
DE-A 16 44 141. 

Die Herstel!ung der Harineb! aumi schung erfolgt in eben- 
falls bekannter Weise durch "Abtruben" dieser B!au- 
farbstoffe mit entsprechenden roten Di sper s i onsf arb- 
stoffen, \ 

Geeignete Rotkomponenten sind vor a!lem Azof arbs tof fe 
der Forme! 




(II) 
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20 



won' n 
X 



X 



1 fur elnen Rest der Formel CH^CH^COOZ Oder CH,CH,oL 

^2 ^^"^ Alkyl Oder CH^CH^CN, ^ ^ 

3 fiir H oder Alkyl, vorzugswelse CH3. 

5 X^ fiir NO^ Oder COOZ, 

fiir H. CI Oder Br und 
fur X5 stehen. 

w o b e i 

2 Aryl. Aralkyl. Cycloalkyl und insbesondere AUyl 

10 bedeutet, 

wobei die genannten Kohlenwasserstof f reste die oben 
bezelchneten bevorzugten Bedeutungen haben. 

Besonders bevorzugte Farbstoffe sind gel bstichige Rots 
der Formel II. worin X fur CH CH^COOZ. X. fiir H X fiir 
15 und 2 fur AUyl stehen. 6 ^4 

Vorzugsweise werden zur Herstellung der Harineblau-- 
mischungen die B 1 auf arbstof f e der Formel I i„ Form 
solcher Praparationen eingesetzt. die ein nichtred.- 
2ierendes und nichtoxidierendes .Puffersystem (z.B Phos- 
phatpuffer) enthalten. welches beim Einbringen der 
Praparation ins Farbebad einen schwach sauren pH-Bere1ch 
(2.B. pH 4,5 - 6.0) einstellt. 

Als zu farbende Fasermaterial ien kommen Polyester in. 
weitesten Sinne des Wortes in Betracht. also auch z B 
25 Celluloseester. Bevorzugt sind aromatische Polyester 
vom Typ Polyethylenterephthalat und deren Mischungen 

mit Baumwolle. 

In den nachf ol genden Beispielen bedeuten "Telle" 
Gewichtsteile. 

Le A 24 323 



17:28:49 



- 6 - 



02261 55 



Bei spiele: 
Beispiel 1 ' 

100 Teile Strickware aus tex turi er tern Polyester werden 
in einer Jet-Farbemaschi ne mit einer Farbeflotte be- 
handelt. die aus 

2,97 Teilen des Bl auf arbstof f s A in formierter Form 
0,35 Teilen des Rotf arbstof fs A in formierter Form 

1 Teil Di spergiermi ttel 

2 Teilen Essigsaure und 
993 Teilen Wasser besteht. 

Die Flotte wird schnell auf 80"C und von BO'^C auf ISO'^C 
innerhalb 30 min. aufgeheizt. Bei ISO^'C wird 20 min. 
verweilt. Nach Abkuhlen wie Ublich gespult und alkalisch 
reduktiv bei 70*C 20 min. nachgerei nigt . 

Man erhielt eine egale tiefe Mari nebl auf arbung . Diese 
Farbung zeigt ausgeze i chnete Reib- und NaBecht hei ten , 
auch wenn die Farbung einer nachtr agl i chen Thermo- 
fixierung bei IBO^'C 30 sec, unterworfen wird. 
Die Thermomigrierechthei t wird'^an der nachthermof i xierten 
Farbung durch eine Wasche 60**C gegen Multifibre nach 
DIN 54017 gepruft. 

Als Bewertungskriterium gilt das Anbluten von Polyamid 
nach Grauskala 1 - 5. Nach dieser PrUfmethode wird die 
obige Farbung mit 4-5 bewertet. 
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Be i spiel 2 

Ahnliche Ergebnisse werden erzielt, wenn man anstelle 
des Farbstoffs A den Farbstoff B verwendet. 

Bel spiel 3 

Ahnliche Ergebnisse wie in Belspiel 1 werden erbalten 
wenn man anstelle des Farbstoffs A den Farbstoff c ' 
ve rwende t . 

Die in den vera ngegangenen Beispielen genannten Farb- 
stoffe besitzen folgende Formeln: 



CN 



NHCOCH3 




0^ 



3-N = N -pKN(C,H5,, 
^ NHCOCgHg 

NO, . \ 



(B) 



CN NACOCH3 *^"Z"0 

C2H4COOCH3 



CI 2 4 



CN 



Le A 24 323 



17:28:49 




0226155 

- 8 - 

Beispiel 4 

Eine hande! sf ahi ge Farbs tof f praparati on wurde wie folgt 
hergestel 1 t : 

Eine Hischung aus 
5 16 Tellen Farbstoff A ("Rohfarbe") 

40.8 Teilen Di spergiermi ttel ( Kondensa ti onsproduk t von 

Naphtha! i n sul f onsauren + Formal dehyd) 
31.4 Teilen Di spergiermi ttel ( Kondensati onsproduk t 
Ditolylather + Formaldehyd} 
0 6.2 Teilen NaHgPO^ 

0.1 % Netz- und Entschaumungsmi ttel 
0 5 % Entstaubungsmi ttel 
5 Teile Wasser 

wird in der Perlmuhle gemahlen und anschlieBend sprUh- 
5 getrocknet. 



\ 
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Patentanspriiche : 

1.) Verfahren zur Herstellung von waschechten marine- 
blauen Farbungen auf ganz Oder teilweise aus Poly- 
ester bestehenden Fasermaterial ien nach einer 
thermischen Beanspruchung , dadurch gekennze i chne t , 
da6 man Fa rbs tof f gemi sc he verwendet. die als Blau- 
komponente mindestens einen Farbstoff der Forme! 

CN NHAc 
enthalten, worin 



Ac einen Acylrest, 

einen Alkyl- oder AT koxyal kyl rest , 

Rj Oder einen Aralkyirest und 
R3 Rj, Wasserstoff, einen Alkoxyrest oder - 

gemeinsam mit R2 - eine Al ky 1 engruppe bedeuten, 

2.) Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet 
daB man als Bl aukomponente einen Farbstoff der an- 
gegebenen Forme! verwendet, wortn 

Ac fur Acetyl, Propionyl, n/i-Butyryl Oder Benzoyl, 

Rj fur Ethyl. n-Propyl, n-Butyl oder Methoxy( Ethoxy). 

ethyl . 

R2 fur Rj. Benzyl oder Phenylethyl und 

R3 fur H Oder Methoxy stehen. 
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3.) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet , 
daB man als B1 aukomponente einen Farbstoff der 
Formel 

NO,, 

15)2 



CN 

NHCOCH- 



verwendet . 



4.) Verfahren nach AnsprUchen 1-3, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB man neben dem Bl auf arbstof f den roten 
Farbstoff der Formel 



CI 

verwende t . 



^ C2H4COOCH3 



C2H4CN 



5.) Verfahren nach Anspruchen 1-4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Farbitoffe in Form solcher Pra- 
parationen eingesetzt werden, die ein nichtredu- 
zierendes bzw. ni chtoxi di erendes Puffersystem zur 
Erzeugung eines schwach sauren pH-Bereichs enthalten, 
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